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Директивным письмом организации от 12 декабря 1971 г. 

№ І9/І0І37/22-209Г срок введения установлен с I июля 1972 г. 

Несоблвдениѳ стандарта цреслѳдуется по закону. 

Настоящий стЕіндарт распространяется на маркировочные краски для 
нанесения надписей и обозначений на изделия, упаковочные и укладочные 
ящики, а также для нанесения клейм ОТК. 

Стандарт устанавливает основные свойства, область применения, 
условные обозначения в конструі^торской документации и номенклатуру 
маркировочных красок. ІИаркировочные краски по условиям эксплуатации 
соответствуют требованиям, предусмотренным нормалью НО. 005. 026. 

Маркировочные краски, отмеченны е звездочкой в табл.І, не в ыпус- 
каются промышленностью, йх состав, способ приготовления, а таі^е все 
технологические процессы маркировки, технические требования и методы 
контроля предусмотрены в РТМ ЮгО.054.022, 

Краски, эмали и составы, применяемые для маркировки изделий, в 
дальнейшем именуются маркировочными іфасками. 

I. ВЫБОР і\ДАРКИРОВОЧНЫХ КРАСОК 

І.І, Выбор маркировочных красок должен производиться по табл.І. 
При этом необходимо учитывать: 

- условия эксплуатации изделий; 

- способ маркировки; 

- температуру сушки маркировочных красок к допустимость нагрева 
изделия; 

- материал и поверхность изделия, на которое наносится маркиро- 
вочное обозначение; 

- технологический процесс сборки и монтажа изделии (промывка 
спиртобензиновой смесью при ультразвуковой обработке и т.п.). 
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Маркировочные обозначения 
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Примечания: I. Поверхности изделий светлых тонов маркируются 
темными іфасками, темных тонов - светлыми. 

2. Продолжительность сушки маркировочных красок указана без 
учета времени, необходимого на разогрев деталей до заданной тем- 
пературы. 

3. Сушку маркировочных красок на оргстекле и поверхностях, 
покрытых нитроэмалями, следует производить при температуре 35-40^С 
3 течение 7-8 ч и защищать обозначения нитролаком АВ-4ДтФ-. 

4. Изделия из фторопласта маркируются по предварительно обра- 
ботанной поверхности в натриево-нафталиновом комтіексе по 

РТМ ЮгО.054.006. 

5. Гі>уппы условий эксплуатации приведены в соответствии с 
ГОСТ 9894-61. 

1.2. Режимы сушіш лаков, рекомендованных для дополнительной за- 
щиты маркировочных обозначений, приведены в табл. 2. 


Таблица 2 


Марка лака 

Режим сушки 

Температура, °С 

Время, ч 


60-65 

8 


или 


Э-4І00 

70-75 

6 


или 



150 

I 


60-65 

3-4 

УР-23І 

или 


Р 

120 

1-1,5 

1 

25+10 

I 


Примечания: I. Лак наносят кистью или пульверизатором в один 

слой, 

2, Режим сушки лаков выбирают в зависимости от изделий. 

3. Лак Э-4І00 дает желтоватый оттенок основного покрытия. 
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2. ГЛАТЕРИАЛЫ 


2 . 1 . 


Для маркировки изделий применяются следующие материалы: 


Краска МС 
Краски жестепечатные 
Краски переплетные 
Краски ТШФ 
Краска КО-834 
Краска ІФ-57 
Эмали ЭП-572 

Эмали полиуретановые УР-І75 
Маркировочная іфаска ФЛ-59 
Эмали ПФ-ІІ5 
Эглалъ НЦ-ІІ 


ТУ МХП 3233-52 
ВТУ 29-02-277-69 
ТУ 29-02-287-69 
ТУ 29-02-359-70 
ВТУ т Ш2-68 
ТУ 6-І0-І003-70 
ВТУ НЧ іі» 3165-67 
МРТУ 6-10-682-67 
ТУ 6-І0-І043-70 
ГОСТ 646&-63 
ГОСТ 9198-59 




Лак эпоксидный Э-4І00 ЫРТУ 6-10-857-69 

Лак эпоксиуретановык УР-23І ШП ^ 

Лак нитроцеллюлозный Ш 

%Мци(Хси>мл<г ^ 

3. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МАРКИРОВОЧНЫХ КРАСОК В 
КОНСТРУКТОРСКОМ ДОІШЛЕНТАда 


З.І, При обозначении маркировочных іфасок в конструкторской до- 
кументации необходимо руководствоваться следующими положениями. 

Если краска выпускается промышленностью по техническим условиям 
или стандарту, то при обозначении ее в чертежах ссылку на данный 
стандарт делать не следует, например: 
маркировать краской МКС. 

Если краску необходимо дополнительно перекрывать лаком, то ус- 
ловное обозначение будет следующим: 

маркировать краской ТНПФ-85І, дополнительно перекрыть лаком 
3-4100, 

Если кра ска не выпускается пром ышгенностью, то при обозначе нии 
ее в черте жах необходимо ссылатьс я на данный стандарт, напрш\дер:^ 
маркировать крас кой БК С по 0СТ4 ГО, 028. 001^. 

Если краску необходимо дополнительно перекрывать лаком, то за- 
пись будет следующая; ' 

маркировать краской ЕКС, дополнительно перекрыть лаком УР-23І 
по 0СТ4 ГО. 028. 001. 



0СТ4 ГО. 028. 001 

Стр. 15 

Редакция І-7І 


СОДЕРЖАНИЕ 

1. Выбор віарнировочных красок I 

2. Материалы 14 

3. Условные обозначения маркировочных іфасок в 

конструкторской документации . І4 



